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Patentanspruche 



1. Strukturviskose, wassrige Dispersionen, enthaltend feste und/oder 
hochviskose, unter Lagerungs- und Anwendungsbedingungen 
5 dimensionsstabile Partikel (A), die in einer kontinuierlichen 

wassrigen Phase (B) dispergiert sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Dispersionen mindestens ein testes Polyurethanpolyol (C) 
mit cycloaliphatischen Struktureinheiten und einer 
Glasubergangstemperalur > 15 Q Centhalten. 

10 

2„ Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das feste Polyurethanpolyol (C) eine 
Glasubergangstemperatur > 30 °C hat. 



15 3, Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das feste Polyurethanpolyol (C) ein 
Diol ist 



4. Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach einem der Anspriiche 
20 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das feste Polyurethanpolyol 

(C) linear ist 



5. Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach einem der Anspriiche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die cycloaliphatischen 
25 Struktureinheiten sind Cycloalkandiyl-Reste mit 2 bis 20 

Kohlenstoffatomen sind. 



6. Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Cycloalkandiyl-Reste aus der Gruppe, 
30 bestehend aus Cyclobutan-1,3-diyl, CycIopentan-1 ,3-diyl, 
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Cyclohexan-1 ,3- Oder -1,4-diyI, Cycioheptan-1,4-diyl, Norbornan- 
1 ,4-diyi, Adamantan-1,5-diyl, Decaiin-diyl, 3,3,5-Trimethyl- 
cyclohexan-1 ,5-diyl, 1 -MethyIcycIohexan-2,6-diyl, 

DicydohexyImethan-4,4'-diyl, IJ'-Dicyclohexan^^'-diyl Oder 1,4- 
Dicyclohexylhexan-4,4"-diyI, insbesondere 3,3,5-TrimethyI- 
cyciohexan-1 ,5-diyl Oder Dicyclohexyimethan^^'-diyl, ausgewahlt 
sind. 

Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach einem der Anspruche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das feste Polyurethanpolyol 
(C) im Wesentlichen oder vollig frei von aromatischen 
Struktureinheiten 1st 

Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie das feste 
Polyurethanpolyol (C), bezogen auf den Festkorper einer 
Dispersion, in einer Menge von 1 bis 50 Gew,«% enthalten. 

Strukturviskose, wassrige Dispersionen nach einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das feste Polyurethanpolyol 
(C) in den dimensionsstabilen Partikeln (A) vorliegt 

Verfahren zur Herstellung der strukturviskosen, wassrigen 
Dispersionen gemali einem der Anspruche 1 bis 9 durch 
Dispergieren von festen und/oder hochviskosen, unter Lagerungs- 
und Anwendungsbedingungen dimensionsstabilen Partikeln (A) in 
einer kontinuierlichen wassrigen Phase (B), dadurch 
gekennzeichnet, dass man das feste Polyurethanpolyol (C) mlt dem 
oder den ubrigen Bestandteil(en) der dimensionsstabilen Partikel 



26 



WO 2005/047401 



PCT/EP2004/052919 



(A) vermischt und die resuliierende Mischung in der wassrigen 
Phase (B) dispergiert 

11. Verwendung der strukturviskosen, wassrigen Dispersionen gemaB 
5 einem der Anspruche 1 bis 9 und der mit Hilfe des Verfahrens 

gemaB Anspruch 10 hergesteiiten, strukturviskosen, wassrigen 
Dispersionen als Beschichtungsstoffe, Klebstoffe und 
Dichtungsmassen. 

10 12. Verwendung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beschichtungsstoffe, Klebstoffe und Dichtungsmassen dem 
Lackieren, Verkleben und Abdichten von Karosserien von 
Fortbewegungsmitteln und Teiien hiervon, Bauwerken und Teilen 
hiervon, Turen, Fenstern, Mobein, industriellen Kieinteiien, 

15 mechanischen, optischen und elektronischen Bauteilen, Coils, 

Container, Emballagen, Glashohlkorpern und Gegenstanden des 
tagiichen Bedarfs dienen. 
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